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Es ist bekannt, dafi man polymere wasserlosliche 
A.mide ungesattigter Carbonsauren hei der Harz- oder 
Wachsleimung von Papier verwenden kann. Die so 
herffestellten Papiere zeigen recht gute Eigenschaften. 
insbesondere eine gute Festigkeit. Sie sind jedoch 
iioch gegeti den Einflufi von Wasser empfindlich und 
lassen sich verhaltnismaBig leicht benetzen 

\us der deutschen Patentschrift 1 006 lol ist es 
weUerhin bekannt. dafi man Mischpolymensate die 
besonders gut als Verdickungsmittel oder auch als 
Klebstoffe fiir Papier. Holz, Glas oder andere \\ erk- 
stoffe geeignet sind, herstellen kann. wenn man Foly 
merisate und Mischpolymerisate aus ungesattigten 
Carbonsaureamiden in wafirigen oder Wasser enthal- 
tenden Losungen auf Temperaturen oberhalb oU e 
erwarmt. bis sich der K-Wcrt der Polymensate erhoht 
hat Die so erhaltenen ^vasserloslichen Mischpolyme- 
risate konnen auch in waBriger Suspension als Di- 
spergiermittel verwendet werden. 

Es wurde nun gefunden. daB Dispersionen, her- 
ffestellt unter Verwendung von wasserloslichen 
Mischpoh-merisaten a, /?-ungesattigter Carbonsaure- 
amide^als'Dispergiermitt'el, die inWasser oder Wasser 
enthaltender Losung gemaB dem deutschen Pat^^^^ 
1 006 151 so lange erhitzt wiirden, bis sich der K-W crt 
erhoht hat, mit Vorteil fur die Veredlung von Papier 
und papierahnlichen Erzeugnissen verwendet werden 

^TtIu^V Papier und papierahnlichen Erzeugnissen 
werden Materialien aus naturlichen oder kiinstlichen 
Faserstoffen verstanden, die in wafiriger Suspension 
in bekannter Weise auf einem siebartigen Gewetw 
entwassert, abgepreBt und getrocknet werden konjieii. 
z B. Papier, Karton, Handpappen, Faserplatten, 
Lederfaserwerkstoffe oder Faservliese aus minera- 
lischen oder organischen Stoffen. ...... u 

Fiir die Veredlung von Papier und papierahnlichen 
Erzeugnissen sind Dispersionen. die unter \ erwen- 
dung von Mischpolymerisaten, wie sie ih der deut- 
schen Patentschrift 1006 151 beschriehen werden. 
z B Mischpolymerisaten aus Methacrylsaureamid 
Oder Acrylsaureamid oder aus Methacrylsaureamid 
und Vinylpyrrolidon als Dispergiermittel hergestellt 

wurden. geeignet. . ^ rii 

Die Dispersionen konnen beispielsvveise Faraftine, 
Bitumen, Wachse, Kondensationsprodukte aus Di- 
carbonsauren und mehrwertigen Alkoholen, Pheno - 
harze, Kolophonium, Polyamide. Harnstoft und Mel- 
aminmasse und/oder Polymerisate oder Mischpoly- 
merisate aus Vinylathem. Vinylestern, Acryl- und 
Methacrvlsaureestem u. dgl. enthalten. 

Die Dispersionen konnen beispielsweise in eineni 
Hollander wahrend oder nach dem Mahlprozefi ein- 
getragen werden. Die Dispersionen konnen aber auch 
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in die Vorrats- bzw. Maschinenbutten oder nach ent- 
as sprechcnder Vorverdunnung kontinuierlich z 13. ni 
den Sandfang dosiert werden. Die Zugabe erfolgt am 
besten vo^^ dfm Eintragcn des als Fallungsmittel die- 
nenden Alauns. . . . 

Papier und papierahnliche Erzeugn.sse. die mit den 
3o besch?iebenen Dispersionen behandelt burden s.nd 
solchen Produkten. die unter Verwendung der btsher 
fiblichen Eraulgatoren oder Schutzkollo.de. ^. B. m.t 
Kasein. Leim u. dgl., hergestellt jv-urden uberlegen. 
Sic zeichncn sich besonders durch .hre hydrophoben 
35 Eigenschaften aus. . , 

Die in den Beispielen genannten Teile sind Gewichtb- 

teile. 

Beispiel 1 

5 Teile einer SOVoigen wafirigen Paraffindisper- 
sion. die als Emulgiermittel 1,5«/. cnes 40 Stunden 
auf IWC erhitzten Mischpolv-merisats aus 30»/o N >- 
nylpvrrolldon. 67,5«/o Methacrjlsaureamid und 2.5 /. 
Vinvlimidazol enthalt. werden zu einer M.schung au^ 
45 einer eVoigen wafirigen Suspension ^o". JOOXf'*™ 
ZellstoflFasern und 2 Teilen teilweise verseiftcm Kolo- 
phonium gegeben. Nach innigem \ ermischen in cineni 
Hollander. Blattbildung auf einem Papiermaschinen- 
sieb. Pressen und Trocknen erhalt man em Pap^er- 
50 blatt. das sich mit Wasser nicht sotort benctzen laBt. 
Der Benetzungsvorgang dauert wesentlich iangcr al* 
bei Papier, das mit einer Paraffindispersion. die unter 
Verwendung von Hautleim als Schutzkolloid her- 
gestellt wurde, behandelt wurde. 
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Beispiei 2 

10 Teile einer Paraffiiidispersion j^emaB Beispiel i 
wtrrdcn mit 100 Ttrilcii ciiicr 50"/oigcii \vaOnj?«» Ennil- 
sioii ciiics Mischpolymerisats aus 50 Teilcn Vinyl- 5 
chlorid uikI 50 Teilen Acryl=;aiiri.bmykster vc-rmischt. 
Diese Mischuiig wird in ciiitrr J-ufthursienanlage auf 
Kartell aiiigetrageii und gttrockiK-t. Dcr an dem Kar- 
toii gcbildete Film zeicliiiet sich durch eine mit bislicr 
liekaninen Paraffiiidispersioiicii nicht orrtrichbare hy- lo 
drophobe Oberflachc aus. 

Bei spiel 3 

2u oOTeilcn ciner 50^/ojgen waDrigeii Bitumen- 
dispersion, die aus hoclischnielzendcni A>phalt und 15 
1 Vo eines Mischpolymerisats gvnulti Btfispiel 1 als 
Sdniizkolloid hergcstcllt wurdcn. werdeii 1600 Teile 
einer 6Voigen waBrigen Suspension aus Altpapier ge- 
geben. Dazu werden 1,5 Gewichtsprozeut Polyathylen- 
iniin gegel>en und die Mischung auf einem Rundsieb 20 
cntwassert. Das entwasserte Produkt wird geprefit. 
ant einer Formatwalzi: aufgerollt und der gebildete 
Faserkorper getrocknct. Man trrhiilt so eine Pappe, in 
Wflcher Bitumen fcin verteilt ist imd die sich d«i-cli 
gute Hydrophobierung auszeichnet. 25 

Bei spiel 4 

4 Teile einer 50**/oigen waBrigen Dispersion von 
Montanwacbs, hergestellt unter Verwendung von 2^io 
eines !Mischpo]ymerisat5 aus TOVoMethacrylsaureamid 30 
und 30Vb Vinylpyrroh'don, das 1 Stunde auf 130' C 
erhitzt wurde, werden in eine Streichniasse aus 
40 Teilen Kaolin. 25 Teilen Bariumsulfat, 35 Teilen 
Satinweii^. 15 Teilen mit Alkali aufgcschlossenem 
Kasein (in 20Voiger Losung), 20 Teilen eines 50^/oigen 35 
Mischpolymerisats aus 45**/o V'inylchlorid und 55 
Acryl iilurebuiylf ster und 50 Teilen Wasser gegeben 
und auf ein Papier autgetragen. Der Auftrag von 
25 g. qni nach dem Trocknen verleiht dem Papier durch 
geeignete Sattnage besonders hohen Glanz. 40 

Bei spiel 5 

In 100 Telle eines gebleichten Sulfitzellstoffes in 
5"/oiger waBriger Suspension werden 2 Teile einer 
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50"/oigen wsiflrigcn Dispersion von Kolophoniuni, ^ie 
unter \'erwendung von IVo (bezogen auf Koloplio- 
nium) trincs tliermiscli behandelten Mischpolymerisats 
gemaB Beispiel 1 hergestellt wurde. eingetragen. Xach 
dem Mahlen im Hollander werden 2% Aluminiuni.- 
sulfat (bezogen auf ZellstofiFj in wafiriger Losung zu- 
gegcben. Man erhalt nach der weiteren \'crarbeitung 
gemaB Beispiel 1 ein Papier mit ausgezeichneter 
Lcimung. 

Beispiel 6 

Eine Mischung aus 375 Teilen Kolophoniuni und 
25 Teilen Paraffin wird bei etwa 95* C mit 8 Teilen 
Xatriumhydroxyd, gelost in 8 Teilen Wasser, ver- 
seift. In die heiBe, teilweise verseifte Schmelze wird 
eine Losung von 8 Teilen eines Misclipolynierisats 
aus 70 Vo Methacrylsaureamid und 30 Vo Vinylpyrrol- 
idon. das 1 Stunde in waBriger Losung auf 130" C 
erhitzt wurde, in 32 Teilen Wasser langsam ein- 
gerulirt, bis die Masse honiogen geworden ist. wol^ci 
sie sich auf etwa 50° C abkuhlt. Unmittelbar anschlie- 
Bend werden 360 Teile 50^ C warmes Wasser in 
dunnem Strahl unter Ruhren zugegeben. Der erhal- 
tene Leim kann in Mengen von 1 bis 4**/o, bezogen 
auf Papier roll stoflF, zum Leimen von Papier vtrr- 
wendet werden. 

PaTENTANSPRUCH: 

Verwendung von waBrigen Dispersionen. die 
wasserlosliche Mischpolymerisate aus ungesattigten 
Carbonsaureamiden, die in Wasser oder Wasser 
enthaltender Losung gemaB dem deutschen Patent 
1 006 151 so lange erhitzt wurden, bis sich der 
K-Wert erlioht hat, als Dispergiermittel cnthaltcn. 
als Hilfsmittel fiir die \"eredlung von Papier und 
papierahnlichen Erzeugnissen. 
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